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FQr diese Anmeldung isi gemafi dem Unionsvertrage vom 2. Juni 191 1 die Prioritat auf Grund 
der Anmeldun:; in Osterreich vom 5. September 1922 beansprucht. 



Xach der Erfindimg gelingt die Herstellung 
von sauren Natriumformiatcn von verschie- 
(ienem Sauregehalt in uberraschend eintacher 
Weise durch Eintragen von Xatriuniformiat 
5 in wasserige Ameisensaure. 

in Ausiibung der Erfinduug kann man z. B. 
derart verfahren, dafi man in wasserige 
Ameisensaure, deren Anieisensiiuregehalt • 
niehr als 20 Prozent betragen muB, tech- 

10 nisches Natriumformiat, gegebenenfalls unter 
• Erwarmen, eintragt.- j 
Bei Abkiihlung der Mischung auf Zimmer- 
tcmperatur schciden sich die sauren Formiatc ; 
in Form wohlausgehildeter Kristalle ab, i 

15 wclche durch einfaches Zcntrifugieren von j 
der Mutterlauge getrennt werden konnen. ' 

Geht man von einer Anieisensiiurc aus. i 
deren Gehalt an Ameisensaure weniger als : 
50 Prozent betragt, so erhalt man ein Tri- j 

20 natriumh)^droformiat Na3H(HCOO)4, wah- ■■ 
rend bei Verarbeitung von Sauren, wel die mchr 
als 50 Prozent Ameisensaure enthalten, ent- 
weder Natriumbiformiat oder ein Gemisch 
der beiden sauren Formiatc erhalten wird, 

25 Das Trinatriurah^'droformiat kann, wie J 
gefunden wurdc, in cinfaclistcr Weisc, z. B. | 
durch einfaches Schnttehi mit cincr wasse- j 
rigen Ameisensaure von entsprechender Kon- | 
zentration, z. B. cincr solchen von etwa i 

30 60 Prozent, in Natriunibifonniat iibergcfiihrt 
\verflc!i. 



B e i s p i e 1 e. 

1. roo kg soprozentiger Ameisensaure 
werden rait 100 kg technischem Natriumfor- 
miat zusammengeriihrt. Xach dem Abkuhlen 35 
des Reaktiongemisches auf gewohnliche Tem- 
peratur konnen 160 kg Trinatriumhydro- 
formiat durch Abtrennen von der Mutterlauge 
gewounen werden. Die Mutterlauge, die eine 
mit Natriumformiat gesattigte, etwa 30pro- 40 
zentige Ameisensaure darstellt, kann je 
nach dem gewiinschten Zwecke weiterver- 
arbeitet werden, z. B. nach Zusatz einer 
starkeren Saure zum Ansatz einer neuen 
Mischung. 45 

2. 110 kg Natriumformiat (technisdi) 
werden in 100 kg Soprozentige Ameisensaure 
eingeriihrt- Nach dem Abkuhlen des Gc- 
misches konnen bei gewohnlicher Tcmpera- 
tur 114 kg Natriumbiformiat durch Sclileu- 50 
dern erhalten werden. Die ^luttcrlaugc be- 
steht aus einer mit Natriumformiat gesattig- 
ten, etwa 65prozentigen Ameisensaure und 
kann zur direkten Darstellung vonTrinatrium- 
hydroformiat oder nach Zusatz einer stiirke- 55 
ren Ameisensaure zur erneuten Herstellung 
von Natriumbiformiat verwendct werden. 

3. 125 kg Trinatriumhydroforniiat werden 
in 100 kg etwa 75prozentige Ameisensaure 
eingeriihrt. Es konnen in ahiilichcr Weise, 60 
wie oben, 114 kg Nalriunibiforiniat gewounen 
werden. 
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Patext-Axspruche: \ 

1. Verfahrcn zur Herstellung saurer 
Natriumformiate, dadurch gekennzeichnet, 
dafi mairin wasserige Ameisensiiure, dercu • 
Sauregehalt mindestens 20 Prozent be- 
tragt, bei gewohnlicher oder erhohter 
Tcmperatur Xatiiumformiat, zweckmaBig 
technisches Xatriumformiat, eintragt. 

2. Verfahren nach Ansprucb i, da- 
durcH gekennzeichnet, dafi zwecks Ge- 
winnung von Natriumbiformiat wasserige 
Ameisensaure, deren Sauregehalt min- * 



destens 50 Prozent hetragt, angewendct 
wird. 15 

3. Verfahren nach Anspruch i und 2, 
darin bcstchcnd, dafi bei Vcrarbeitung 
ciner starker wasserhaltigen Ameisen- 
saure. welche beispielsweise einen Gehalt 
veil weniger als 50 Prozent Ameisen- 20 
saure aufweist, das entstehende Tri- 
natriumhydroformiat durch Behandeln mit 
wasseriger Ameisensaure geeigneter Kon- 
zentration, z. B. einer solchen von 60 Pro- 
zent, in Natriumbiformiat ubergefuhrt ^5 
wird. 



